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E.R. SQUIBB <i S0HS, INC. 
New York, N.Y., V.St. A. 



"Klebmasae" 



Die Erfindung betrifft cine Klebmaase. Inabesondere be- 
trtf f t die Erf induag eine druokempf indliche Klebmasae, 
die gesebenenfalle' zueammen .It organiechen Losuneemxtteln 
«r das'Veriaebenoder Abdichten von naeeen PWohen no 
Papier, Holz, Tuch, Rohren, J-.*, in Booten °eer Kdr,er- 
flMchen verwendet werden kann* 

Ein Nachteil bekannter druckempf indlicher Klebmassen be- 
eteht darin, daes aie nicht auf nassen Flachen ^ en. 
Werden eolche Klebaaeaen auf Flachen aufgetragen die an 
pchliessend mit Wasser in Beriihrung komaen, ao gehen die 
7^ZZ^e, verloren, *enn die m*« f~« -den. 

E8 WU rde eine neue Kle^asse gefunden, die "<^rta»f^ 
ve r*chiedenartig S ten nassen Flachen haftet und xhre KlaD 
rigenechaften nicht verliert, wenn ait der Kle^aese b.- 
haftete trockene Flachen feucht werden. 
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Die erfindungagemaaae Klebmaaae iat gekennzeichnet durch 
einen Gehalt an. einem wasseriaalichen oder quellf&higen 
Hydrokolloid oder einer iiiaohung 8olcher Hydrokolloide im 
Gemiach mit einem waaeerunlBaliohen, viakoaen ,kaut«ohuk- 
artigen Bindemittel. Das Hydrokolloid iat z.B. Polyvinyl- 
alkohol, gepulvertea Pektin, Gummiarabicum, Gelatin , ein 
Alginat oder Carraghenat, Carboxymethylcelluloae , hoohmole- 
kulare Polyathylenglykole und Methoxypolyathylenglykole 
(Oarbowax) , Garboxypolymethylene, Polyoxyathylene und ahn- 
3,iche Subatanzen. Ala Bindemittel warden viskoae wasserun- 
lealiche, natUrliche oder synthetiache kautechukahnliche 
Stoffe verwendet, wie Polyiaobutylen oder Saocharoaeacetat- 
iaqbutylat oder ein Elaetomerengemiach wie Naturkautschuk, 
Siliconkautachuk, Acrylnitrilkaut8cb.uk, Polyurethankaut- 
achuk und Gemiache aolcher Stoffe, zu denen vorzugaweiae 
ein Mittel zum Klebrigmachen, wie ein Kolophoniumharz, ein 
Polyterpenharz, ein Glycerineater von hydriertem Kolophonium 
oder ein Pentaerythritester von hydriertem Kolophonium zu- 
geaetzt iat. Die viakoae, kautachuk- oder pf lanzenachleim- 
ahnliche Substanz wirkt ala Klebemittel, daa an trockenen 
Piachen haftet aowie ala Bindemittel fUr die Hydrokolloid- 
teile und macht die f ertige Klebmaaae elaatisch und ge- 
schmeidig. 

Auseer den genannten Beatandteilen kannen der Klebmaaae ver- 
schiedene organiache LSaungamittel oder Weiohmacher zuge- 
aetzt werden, urn die Haf teigenschaf ten zu verbeaaem und/oder 
die gewiinachte Konaiatenz zu liefern. Ala derartige Loaunga- 
mittel kommen z.B. Chloroform, verachiedene Halogenkohlen- 
waaaeratoffe (Trichlormonof luormethan, Difluordichlormethan, 
CC1P 2 - CC1P 2 , Methylenchlorid) , Schwef elkohlenatof f und 
verachiedene Eater wie Amylacetat in Prage. Ala Weichmacher 
konnen den Klebmasaen Mineralble, Vaaeline (Petrolatum) 
und ahnliche Stoffe zugeaetzt werden. 
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Ein G misoh aus Polyieobutylen und darin einverleibter 
Natriumcarboxymethylcellulose liafsrt, wie festgestellt 
ward , hervorragende Ergebnisae und ist daher bevorzugt. In 
den Fallen, in denen ein klarer Klebstoff erwtinaoht iat f 
zeigte sioh ein Gemisch aus Polyieobutylen und einem Poly- 
oxy&thylen mit hohem Molekulargewioht hervorregend geeignet. 
In Kombination mit diesen bevorzugten Klebmaseen kann ein 
Gemisch aua Min6ralol ale Weichmacher und Chloroform Oder 
ttethylenohlorid ale L3sung8mittel vorzugsweise verwendet 
warden. 

Die erf indungsgem&seen Klebmassen kdnnen als eolche fllr 
KlebliberzUge naoh Verdampfen dee Lbeungsmittels Oder auf 
Tf&gern^wie Papier, Celluloseregeneratf olie (Zellglas) aus 
dialysierbarem oder mit anderen Polymeren wie Polyathylen 
beschichte tem Celluloeeregenerat und auf versohiedenen Kunst- 
stoffentwie Polyvinylidcnchloridf olie oder Polien aus Fluor- 
halogenkohlenwasserstoff polymeren/ aufgebraoht verwendet 
warden. 

Wenn die erf indungsgem&aaen Klebmassen auf einem bandftfr- 
migen Streifen aufgebraoht Bind, kttnnen aie beispielaweiee 
als zeitweiliges Dichtungsaaterial, z«B. ftir Leeks in Boot en 
und Schiffen oder Rohrleitungen, oder ftir Verb&nde ftlr feuchte 
Kbrperfiachen verwendet warden, die eioh nioht duroh Schweise-; 
bildung, beim Schwimmen oder Baden abltisen. Sie sind daher 
besonders geeignet fUr Verbandpf laster z.B« flir Sportier, 
In der Veterinttnnedizin kbnnen derartige Klebotreifen bei- 
spielsweise ale Verbttnde fUr Pische und im Wasser lebende 
Saugetiere verwendet warden. Die erf indungsgemassen Kleb- 
massen kpnnen auoh ale Klebatoff fUr Binden verwendet warden, 
die fiir Bfiume oder andere Pflanzenaxten gebraucht warden, 
die Peuchtigkeit ausgesetzt sind* Sie ktfnnen ebenfalls als 
Klebstoff fUr Etiketten auf sehr feuohten Flttchen, z«B, in 
Kllhlschranken und Tief ktlhlanlagen gebraucht werden. 
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niedrigung ktfnnen die erf indungdgemaseen Klebmassen in rer- 
echiedener Form vorliegen, die sie zur Verwendung z.B« xait 
Auf tragewalzen, in mechanischen Spritzger&ten und als 
Aerosole geeignet machen. 

Qegebenenf alia ktfnnen Arzneistoffe wie Insulin, Antibiotica, 
z.B, Amphotericin und Tetracyolin, An&sthetika wie Benzooain, 
entzUndungehemmehde Mittel wie Triamcinolonacetonid Oder Na- 
triumf luorid zur Karieebehandlung in die Klebmaseen ge mites 
der Erfindung eingearbeitet oder auf diese auf der BerUhrungs 
fl&che mit den zu behandelnden Hautteilen oder Pf lanzenteilen 
aufgest&ubt, aufgespritzt oder auagebreitet werden. 

Die Erfindung wird durch die folgenden Beispiele n&her er- 
l&utert. 

Beispiel 1 

58 g Polyisobutylen werden auf 70 bia 80° C erhitzt. Man 
venniacht 42 g Natriumoarboxymethylcelluloeepulver mit dem 
erhitzten Polyisobutylen und lttast die Mieohung ablrtihlen. 
Dabei bildet aich eine teigartige Maasc, die zur gleioh- 
mfissigeren Vermisohung auf eine Misohwalze gegeben wird f und 
dann in einer hydraulisohen Preeee zu der gewllnsohten Dioke 
ausgepreoet wird. Man preast dann auf eine Seite eine dttnne 
Polyttthylenf olie und achneidet den erhaltenen Sohichtstoff 
in Streifen, Vierecke oder and ere Ponaen der gewUnaohten 
GrSsse. 

Beiepiel 2 

Das in Beispiel 1 beachriebene Verfahren wird wiederholt, 
jedoch werden die 58 g Polyisobutylen durch eine Misohung 
von 56 g Polyisobutylen und 2 g Vaseline ersetet. Man er- 
httlt auoh hier einen bef riedigenden Verband. 



909834/1297 



Das in Beispiel 1 besohriebene Verf ahren wird wiederholt, 
jedoch warden die 58 g Polyisobutylen durch eine iiischung 
von 55 g Polyisobutylen und 1 g auf 70 bis 80° C vorgewarm- 
tee Mineraiai ersetzto Man erhSlt auch hier einen befriedi- 
genden Verband. 

Beispiel 4 

Das in Beispiel 1 besohriebene Verfaliren wird wiederholt, 
jedoch werden die 42 g Natriumoarboxymethylcellulose durofc 
42 g fein gepulverten Polyvinylalkohol ersetzt, 

Beispiel % 

Das in Beispiel 1 besohriebene Verf ahren wird wiederholt, 
jedoch wird die Natriumoarboxymethylcellulose durch 42 g 
Gummiarabicum ersetzt* 

Qeispiel .6 

Das in Beispiel 1 besohriebene Verf ahren wird wiederholt, 
jedoch verwendet man eine Mischung von 30 g Gummiarabicum 
und 12 g einer gepulverten Miechung von Gelatine, Pektin und 
Natriumcarboxymetfayloellulose und erhS.lt damit einen befrie- 
digenden Verband • 

Beispiel 7 

Das in .Beispiell 1 besohriebene Verf ahren wird wiederholt, 
jedoch vereinigt man vor der- Zugabe zura Polyisobutylen 37 g 
Natriumcarboxymethylcellulose mit 5 g p-Aminobenzoesaure- 
athylester, um einen Medikamentverband zu erhalten* 

BeispieL 8 

Das in Beispiel 1 besohriebenen Verf ahren wird wiederholt, 
jedoch verwendet man ana telle von 42 g Natriumcarboxymethyl- 
cellulose 38 g dieser Verbindung, 3 g Amphotericin B und 1 g 
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Beigpiel 9 

Das in Bei spiel 1 beschri bene V rfahren wird wiederholt, 
jedoch wird keine Polyathylenf olie verwendet und die teig- 
artige Kle bat off masse direkt zwischen zu verklebenden 
Flachen aufgetragen. 

Beiapiel 10 

Das in Beispiel 1 beschri ebene Verfahren wird wiederholt, 
jedooh verwendet man statt 42 g Natriumoarboxymethylcellu- 
lose 39 g dieser Verbindung und 3 g Insulin, und erfaait 
einen Medikamentverband. 

Beispiel 11 

Das in Beispiel 1 beschriebene Verfahren wird wiederholt, 
jedoch verwendet man anstelle von Polyisobutyleri 22 g 
SaocharoseacetatiBObutyrat und 33 g Nat r i umcar b oxy»o thy 1- 
cellulose. Die erhaltene Klebs toff masse kann dann direkt 
als Verband verwendet werden, oder man tragt vor dam Gebrauch 
eine wasaerunlcSsliohe Polyathylenf olie darauf auf . 

Beispiel 12 

Das in Beispiel 1 beschriebene Verfahren wird wiederholt, 
jedoch wird anstelle der Polyathylenf olie eine Folia aue 
einem Fluorhalogenkohlenwasserstoffpolymer verwendet. Man 
erhalt einen gut haftenden Klebstreifen. Bei Verwendung 
einea Papieretiketts .anstelle der Polyathylenf olie erhalt 
man ein auf naasen Flachen gut haf tendes Etikett. Oleich gut 
haftende Streif en werden unter Verwendung von Zellglaafolie 
oder einer flexiblen Polyvinylohloridf olie anetelle der 
Polyathylenf olie erhalten. 
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Beieplel 13 

Eine Klebmasse wird aue folgenden Beetandteilen herge- 
stellt: 

Natriiuncarboxyraethylcellulose 40,0 g 

Pentaerythritester von hydriertem 

Kblophonium 20,0 g 

Naturkautschuk 30,0 g 

Polyisobutylen 10,0 g 

Das Polyisobutylen, der Kautachuk und der Kolophoniuraester 
warden vermischt, bis ein einheitliches Gemisch erhalten 
worden ist und anechliessend die Natriumoarboxymethyl- 
cellulose sugesetzt und emeut gemischt, bis eine einheit- 
liche Masse erhalten worden ist. Die teigartige Masse kann 
gemass Beispiel 1 auf Klebstreifen aufgetragen werden. 



Ein Klebs toff wird aus folgenden Stoffen hergestellt: 
hochpolyme res Polyoxyttthylen (Polyox N-3000) 37,0 g 
Pdlyterpenharz (Piccolyte S-115) 10,0 g 

Polyisobutylen (Vietonex LM MS) 10,0 g 

Polyisobutylen (Vietonex MM L-100) 8,0 g 

MineralschwercJl 15,0 g 

Chloroform 400 cm^ 

Die Polyisobutylene werden in einem gesohlossenen Behttlter 
in dem Chloroform gel<Jet f und nach deren vollst&ndiger Ltisung 
v/ird das Athylenoxydpolymere, das Polyterpenharc und das 
Mineralol zugesetzt und das Gemisch bis sur einheitlichen 
Dispergierung der Romponenten gertthrt. Eine schleiaige Masse 
wird erhalten, die eur Verklebung von Fl&chen z.B. duroh 
Aufpinseln oder Aufwalzen aufgetragen werden kann. 
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Eine fttr daa Auftragen durch Sprit zet] geeignete Klebaaaee 
wird aua f olgenden Stoffen hergeetellt: 
hochpolymeree Polyoxy&thylen (Polyox N-750) 20 f 0 g 

Pentaerythiitester von hydriertem 

Kolophonium 20,0 g 

Folychloroprenkautschuk (Neoprene GRT) 20,0 g 

Methylenohlorid 600 cei^ 

Die Bestandteile werden duroh Losen und Vermisohen in 
einem gesohloeaenen Behalter bie zur HomogenitELt zu einer 
flUssigen Klebmasee verarbeitet. 

Beiepiel 16 

Eine ftir Verbande geeignete Klebma88e wird aus folgenden 



Stoffen hergesteilt: 

DiMthylamino-2 , 6-dimethylaoetanilid 2,0 g 

Natriumcarboxymethylcellulose 40,0 g 

Natriumalginat 10,0 g 

Traganth 8,0 g 

Polyisobutylen (Vistonex ML MH) 40,0 g 



Dae Diathylainino-2 , 6-dimethylacetanilid, Natriumcarboxy- 
methylcellulose, Natriumalginat und Traganth, die alle in 
Pulverform vorliegen, werden bie zur Homogenit&t veraiaoht, und 
das erhaltene aemicohvdri zuia Polyisobutylen in einem Sigaa- 
Mischer zugesetzt und vermisoht, bis eine einheitliche Masse 
gebildet ist. Die Masse kann zu Platten ausgewalzt warden, 
die auf der einen Seite eine wasserfeste Unterlage und auf 
der anderen Seite ein ablSsbares Schutzpapier tragen. Es 
kannen auch beide Seiten mit einem ablbsbaren Schutzpapier 
bedeckt aein und dann eine fUr verschiedene Mrztliche und 
zah n a r ztliche Z we eke geeignete Verbandmasse bilden. 
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Beispiel 17 

Eine zur Verwendung in einem Aerosol-Spriihbeh&lter geeignete 
Klebmasse wird aus folgenden Stoffen hergestellt: 

hochpolymeres Polyoxy&thylen (Polyox N-750) 20,0 g 

Polyterpenharz (Piccolyte S-115) 10,0 g 

Polyisobutylen (Vistonex LM MS) 10,0 g 

Butylkautschuk 8 f 0 g 

Trichlorf luormethan 200,0 g 

Dichlordif luormethan 200,0 g 

Die Bestandteile werden durch Vennischen in eineia geschlos- 
senen Behalter bis zur Homogenitat gelSst und dispergiert 
und eine Klebmasse erhalten, die in Druckbehalter fUr Aerosole 
abgeftillt werden kann, 

Beispiel 18 

Eine Klebmasse wird aus - folgenden Stoffen hergestellt: 

Natriumcarboxymethylcellulose 40,0 g 
Pentaerythritester von hydriertem 

Kolophonium 14,0 g 

Naturkauts chuk 30,0 g 

kurzf aseriger Asbest 5»5 g 

Titandioxyd-Pigment 0,3 g 

Me thy 1-1-hydroxybenzoat ( Kons e rvi e rungs - 

mittel) 0,2 g 

Polyisobutylen (Vistonex LM MH) 10,0 g 

Das Polyisobutylen wird in einen Sigma-tfischer eingefxillt ,ind dan 
ubrigen werden Bestandteile zugesetzt und bis. zur Homogeni- 
tat bei etwa 93 Q C venaischt* Die erhaltene Klebmasse wird 
zu Platten ausgewalzt* Eine Seite der Platte wird mit ablOs- 
barem Schutzpapier und die andere Seite mit einer Metall- 
Oder Kunststoff olie abgedeckt* Das erhaltene Klebpflaster 
ksjin naoh dem Zerschneiden auf die geeignete Grdsse als 
selbatklebendes Dichtungsmaterial fUr Leeks z.3. in Booten 
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Oder ScMffen, wanderi oder Rohrleitungen verwendet werden. 

Beiepiel 19 

Eine Klebmasae wird aua folgenden Stoffen hergestellt: 



hochpolymerea Polyoxyathylen (Poly ox N-3000) 40,0 g 

Polyisobutylen (Viatonex MM L-100) * 15,0 g 

Polyisobutylen (Viatonex LM MH) 45,0 g 

Mineralaohwer<51 10,0 g 

Methyleriohlorid 600 cm 

Heptan . 200 cm 



Methylenohlorid und Heptan werden in einen geachloseenen 
Behaiter gegeben, die anderen Beatandteile zugeaetzt und bia 
zur Homogenitat des Gemiache8 miteinander veraischt. Die er- 
haltene kolloide Diapereion kann anachlieasend auf Zellglas- 
foiie oder einem durchaichtigen Kun8tatoff ilm aufgebracht 
und daa L<J aungamittel verdajnpft warden, wobei ein druckemp- 
findlicher Klebeatreif en erhalten wird. 

Beiepiel 20 

Die gem&sa Beiepiel 19 hergeatellte Klebmasae wird auf eine 
flexible Unterlage, wie aie flir mediziniache Heftpflaater 
verwendet wird, aufgebracht und die freie Klebmasaenschicht 
mit ablcJabarem Schutzpapier abgedeckt. Das Heftpflaater ist 
zur Verwendung bei Schwimmern und anderen Sportlern, bei 
Fiachen, im Waaeer lebenden "Saugetieren oder bei Baumen 
geeignet, wobei daa -Pflaster grosaer Feuchtigkeit ausge- 
aetzt ist. 

- PatentaneprUche - 
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Patentansp rilche 



1. Klebmasse, gekennzeiohnet durch eihen 

Gehalt an einem wasserl8slichen oder-quellf&higen Hydro- 
kolloid oder einer Hiachung eoloher Hydrokolloide im Gemisch 
mit einem wasserunlos lichen, viskoeen, kiuitgohxakartigga 
Bindemittelo 

2« Klebmasse nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 

zeiohnet, dass daB Hydrokolloid ein Polyvinyl- 
alkohol, Pektin, Gelatine, ein Alginat, ein Carraghenat, 
Carboxymethylcellulose, ein hochmolekulares Polyathylenglykol 
oder Methyloxypoly&thylenglykol, Carboxypolymethylen oder 
deren Gemisch ist. 

^) Klebmasse nach Anspruch 1, und 2, dadurch g e - 
kiennz ei chne t f dass das Bindemittel Polyiebbuty- 
len oder Saccheroseacetatieobutyrat oder ein Gemisch aus 
Naturkauts chuk , Siliconkautsohuk, Acrylnitrilkautschuk und/ 
oder Polyurethankautschuk rait Kolophonium, einem Polyterpen- 
harz und/oder einem Glyoerineater oder Pentaerythritester 
von hydriertem Kolophonium ist« 

4« Klebmasse nach Anspruch 1 bis 3, gekenn- 

zeiohnet durch einen zus&tzlichen Gehalt an einem 
organischen LiJsungsmittelo 

5« Klebmasse nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 

zeiohnet,. dass das Lbsungsmittel ein Kohlenwasser- 
stoff oder Halogenkohlenvrasserstoff , Schwef elkohlenstof £ , 
Amylacetat oder ein Gemisch dieser Verbindungen ist, 

6. Klebmasse nach Anspruch 5, dadurch g e k e n n - 

zeichnet, dass das Losungsmittel ein Gemisch aus 
Mineraiai und Chloroform ist. 
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